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Hartlotungen werden ausgefuhrt, indem die zu 
lotenden Eisenteile in die Stellung zueinander 
gebracht werden, die sie nach der Lotung haben 
sollen. In die Lotfuge oder in deren Nahe bringt 

5 man das als Lotmittel dienende Kupfer. Die so vor- 
bereiteten Teile werden in einem mit reduzierender 
Atinosphare gefiiilten Ofen iiber den Schmelzpunkt 
des Kupfers erhitzt. Das geschmolzene Kupfer fiillt 
die Lotnaht aus und verbindet die Eisenteile nach 

io Abkuhlung als vallzogene Hartlotung. 

Besondere Anwendungsfalle fur die Hartlotung 
sind die Zusammenldtung groBerer Eisenplatten, 
z. B. einer verschleiBfesten Platte auf eine zahe 
Unterlage, oder von Eisenhiilsen auf Eisenkerne. 

15 Es ist sehr wichtig, zu prufen, ob die vollzogene 
Hartlotung Stellen mit mangelhafter oder fehlender 



Lotung enthalt oder nicht. Ein solches Priif verfah- 
ren war bisher nicht bekannt. Da sich die Kupfer- 
schicht im magnetischen Feid verhalt wie Luft, 
ergibt die Messung des magnetischen Widerstandes 
bei fehlerloser und fehlerhaf ter Lotung die gleichen 
Werte. 

Nach dem Erhndungsgedanken wird die Lotstelle 
nacheinahder in einen magnetischen Wechselflufl und 
einen magnetischen GleichfhiB eingeschaltet. Im 
magnetischen Wechselfeld werden in der kupfernen 
Lotschicht Wirbelstrome induziert, deren magne- 
tische Gegenfelder den magnetischen Widerstand 
des Gesamtfeldes andern. Bei einem konstanten 
magnetischen Feld treten keine Gegenfelder auf. 
Nach dem neuen Verfahren werden die nacheinander 
an derselben S telle des Pruf lings in einem periodisch 



MSOOCID: <DE- 5854890 1 J, > 





2 885 

wechselnden und emem konstanten Magnetfeld 


489 

der Vergleich zwischen zwei magnetischen Wechsel- 


- 


miteinander vergiichen. 

V : An gl eichartigen Priif lingen miissen sich bei 

*"5 fehlerloser Lotnaht immer innerhalb bestimmter 
To-leranzen die gleichen Verhaltnisse von Wechsel- 
feld- undGleichfeldmefigrofien herausstellen. Tretcn 
groBere Abweichungen auf, so ist daraus zu schlie- 
fien, dafi an der gemessenen S telle die Lotmetall- 

10 schicht unterbrochen und also fehlerhaft ist, so dafi 
sich die Wirbelstrome nicht oder nur in Strombah- 
nen grofieren Widerstandes ausbilden konnen. 

Die Messungender magnet ischen und elektrischen 
Grofien erfolgen mit an sich bekannten Mitteln. Es 
. 15 ist zweckmaBig, die Magnetfelder durch elektrisclie 
mit Wechselstrom bzw. Gleichstrom erregte Spulen 
in Eisenkernen geeigneter Form auszubilden. Es 
ist gtinstig, wenn die Priiflinge in einen Luftspalt 
dieses Eisenkernes so eingeschaltet werden, dafi der 

20 magnetische Flu fi die Priiflinge, insbesondere die 
Lotflache, durchdringt. Ferner ist es zweckmaBig, 
entsprechend der elektrischen und magnetischen 
Eigenart jedes Priif lings, die Starke und Perioden- 
zahl des Wechselfeldes durch Bereclmung oder Ver- 

25 auche so zu warden, dafi sich im Vergleich mit dem 
konstanten Feld gleicher Starke moglichst deutliche 
Unterschiede der Anzeige zwischen fehlerlosen- und 
fehlerhaf ten Lotstellen ergeben. 

An S telle des Vergleichs zwischen magnetischeni 

30 Wechsel- und magnetischem Gleichfeld kann auch 


PatentansprOche: 

1. Priif verfahren fur Hartlotungen, dadurch 35 
gekennzeichnet, daB die Lotstelle nacheinander 

in magnetische Felder verschiedener Frequenzen 
eingeschaltet wird und die dabei an derselben 
S telle des Priif lings sich ergebenden magne- 
tischen und elektrischen Grofien gemessen und 40^ 
miteinander verglichen werden. 

2. Priif verfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Lotstelle nacheinander 
in einen magnetischen Wechselflufi und einen 
magnetischen GleichrluB eingeschaltet wird. 45 

3. Vorrichtung zum Durchfiihren des Priif- , 
verfahrens nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Magnetfelder durch 
elektrische mit Wechselstrom bzw. Gleichstrom 
erregte Spulen mit Eisenkernen erzeugt werden. 50 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
- gekennzeichnet, dafi der Priif ling in einen Luft- 
spalt des Eisenkernes eingeschaltet ist und somit .^: r > 
vom magnetischen Flufi durchdrungen wird. 

5. Priif vorrichtung nach einemder Anspriichei 55 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Starken 
und Frequenzen der magnetischen Felder so 
gewa.nl t sind, dafi sich deutliche Unterschiede 
r\prr A/f p- R cri~n R pn Hp-i* f ph lp-rlospn iind fell lerha-f ten 
Lotstellen ergeben. 60 
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